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Abstract of FR2745720 

Device for diffusion of at least one volatile substance into the atmosphere comprises at least one layer 
of a hydrophobic ethylene/vinyl acetate (EVA) copolymer film comprising 1 0-50 (preferably 1 5-50) % 
hydrophilic regions formed from at least one hydrophilic monomer selected from (meth)acrylamide, 
ethylene glycol (meth)acrylate, methylol acrylamide, diacetone acrylamide, maleic acid, (meth)acrylic 
acid, fumaric acid, itaconic acid, propylene glycol (meth)acrylate, hydroxyethyl-methacrylate, 
dimethylaminoethyl-methacrylate, N- vinylpyrrolidone, vinylacetic acid and vinylsulphonic acids, in 
which the volatile substance(s) is(are) contained. 
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© DISPOSITIF DE DIFFUSION D'UN PRODUIT VOLATIL DANS L'ATMOSPHERE. 

fez) Ledit dispositif comprend au molns une couche dun 
fnrn polymerique hydrophobe de type ethylene/acetate de 
vinyle (EVA) comportant 10 a 50% de preference 15 a 
50%, d'inclusions hydrophiles formees a partir dau moins 
un monomere hydrophile choisi dans le groupe qui com- 
prend racrylamide, I'acrylate d'ethylene glycol, le methylol 
acrylamide, le diacetone acrylamide, I'acide maleique, 
I'acide acrylique, I'acide fumarique, Tacide itacon'raue, 
I'acrylate de propylene glycol, le methacrylate d'ethylene 
glycol, le methacrylamide, Pacide methacryfique, le metha- 
crylate de propylene glycol, le methacrylate dhydroxye- 
thyle, le methacrylate de dimethylaminoethyte, la N- 
vinylpyrrolidone, I'acide vinylacetique, les acides vinylsulfo- 
niques, dans laquelle est piegee au moins un produit vola- 
til. 



IIIIIIIIllIlllll 



1 

La presente invention est relative a un dispositif de diffusion d'un 
produit volatil dans l'atmosphere. 

Les produits volatils que Ton a cherches a difiuser dans Y atmosphere 
peuvent etre divises en deux groupes : d'une part des produits « repulsifs », et des 
5 insecticides, d'autre part des produits « attractifs », tels que des parfums. 

Pour atteindre un tel but, c'est-a-dire difiuser un produit volatil dans 
l'atmosphere, de nombreux systemes ont ete proposes dans l'Art anterieur : 

- systeme de diffusion a partir d'une matiere poreuse, 

- systeme de diffusion par combustion, 
10 - systeme de diffusion par vaporisation ou 

- systeme de diffusion a partir d'une matrice en matiere plastique. 
Dans ce dernier cas, il y a lieu de distinguer, deux types de systeme, 

(1) les systemes a diffusion passive, essentiellement utilises dans les colliers insecticides 
pour animaux et (2) les systemes a diffusion active, dans lesquels le produit volatil est 
15 inclus dans des microcapsules qui liberent ledh produit uniquement sous 1'effet d'une 
pression. 

Ces differents systemes presentent toutefois un certain nombre 

d'inconvenients ; en effet : 

- pour ce qui concerne les systemes de diffusion par combustion, ils 
20 presentent I'raconvenient majeur d'etre d'une utilisation peu pratique, peu agreable et 

meme parfois toxique ; en outre, ils ne sont pas adaptes a toutes les situations et pre- 
sentent une duree d'utilisation ultracourte a courte. 

- pour ce qui concerne les systemes de diffusion par vaporisation, Us 
ne sont pas adaptes a toutes les situations et presentent une duree d'utilisation ultra- 

25 courte a courte. 

. pour ce qui concerne les systemes de diffusion a partir d'une 
matiere poreuse, ils sont essentiellement prevus pour assurer une diffusion sur une 
longue periode. 

. pour ce qui concerne les systemes de diffusion a partir d'une 
30 matrice en matiere plastique : (1) les systemes a liberation passive, notamment destines 
a la realisation de colliers antiparasitaires, ne liberent generalement pas la substance 
volatile d'une maniere constante et sont en outre prevus pour assurer une diffusion sur 
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une longue periode (activite sur de tres tongues periodes) ; en outre, les dispositifs qui 
liberent les produits volatils a partir de ces matrices font intervenir la temperature de 
l'animal ; (2) les systemes a difiiision active: pour assurer une difiiision d'un insec- 
ticide par exemple, sur une longue periode, sans contact entre la peau et la composition 
5 repulsive vis-a-vis des insectes, il a ete propose un dispositif consistant en un reservoir 
en partie permeable aux gaz, comprenant une pluralite de microcapsules contenant 
Pinsecticide, lesquelles microcapsules sont aptes a se rompre a la pression (Demande 
Internationale WO 94/10842, au nom de LARUS PHARMA SRL) ; des dispositifs 
plutot dedies a la diffusion de parfiim et comprenant egalement des microcapsules 

10 aptes a se rompre sous la pression, dans un reservoir, ont ete decrits et se presentent 
sous la forme d'un assemblage d'au moins trois couches superposees de polymeres ; les 
microcapsules se trouvent plus precisement dans les couches adhesives reliant lesdhes 
couches de polymeres et se rompent au moment de la separation de deux couches, ce 
qui permet la liberation du produit volatil {Demande de Brevet europeen 0 188 883, au 

1 5 nom de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY). 

Or, P ensemble des dispositifs de PArt anterieur ne permettent pas a 

la fois : 

- d'obtenir une liberation controlee dans le temps du produit volatil, 

- sur une periode courte ou moyenne, de preference comprise entre 8 

20 a 10 heures, et 

- d'etre utilisables dans des contextes varies, c'est-a-dire, a titre 
d'exemple non uraitatif, soit simplement poses ou pendus, soit inseres entre deux 
objets, soit fixes sur un support (peau, bois, metal, verre etc.), en ne liberant aucun 
produit vers le support mais uniquement dans Patmospbere. 

25 En consequence, la Demanderesse s'est donne pour but de pourvoir a 

un dispositif adapte a la fois au controle de la liberation du produit volatil, sur une 
periode courte ou a raoyen terme (8-24 heures) et qui peut se fixer sur un support, tout 
en ne penetrant pas dans ledit support ; par exemple, dans le cas ou le support est la 
peau, ledit produit volatil ne diffuse pas en direction de la barriere cutanee. 

30 La Demanderesse a trouve, de maniere inattendue, que les films 

polymeriques tels que decrits dans la Demande Internationale WO 94/14425 presen- 
taient les caracteristiques recherchees et permettaient en particulier de diffuser le pro- 
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duit volatil contenu dans Iesdits films, de maniere controlee, dans l'atmosphere, sur une 
periode de 8-9 heures, bien que ces produits volatils soient pieges dans Iesdits films. 

La presente invention a pour objet un dispositif de diffusion d'au 
moins un produit volatil dans ratmosphere, caracterise en ce que ledit dispositif 
5 comprend au moins une couche d'un film polymerique hydrophobe de type ethy- 
lene/acetate de vinyle (EVA) comportant 10 a 50%, de preference 15 a 50%, 
d'inclusions hydrophiles formees a partir d'au moins un monomere hydrophile choisi 
dans le groupe qui comprend racrylamide, l'acrylate d'ethylene glycol, le methylol 
acrylamide, le diacetone acrylamide, I'acide maleique, 1'acide acrylique, I'acide fumari- 
10 que, I'acide itaconique, l'acrylate de propylene glycol, le methacrylate d'ethylene 
glycol, le methacrylamide, I'acide methacrylique, le methacrylate de propylene glycol, 
le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de dimethylaminoethyle, la N-vinyl- 
pyrrolidone, I'acide vinylacetique, les acides vinylsulfoniques, dans laquelle est piegee 
au moins un produit volatil. 

15 Selon un mode de realisation avantageux dudh dispositif, il ne 

comprend qu'une couche dudit film polymerique, dans Iequel est inclus au moins un 
produit volatil, laquelle couche est incluse dans un contenant permeable audit produit 
volatil, tel qu'un sachet en matiere plastique. 

Un tel contenant permeable est notamment selectionne parmi les 

20 polyethylenes minces basse densite, les non-tisses, les papiers poreux et tout film 
plastique perfore, apte a laisser passer ledit produit volatil. 

Selon un autre mode de realisation avantageux dudit dispositif, il est 
constitue d'un assemblage d'au moins deux couches superposees, Tune desdits couches 
etant constituee dudit film polymerique charge en produit volatil et Pautre couche etant 

25 selectionnee dans le groupe constitue par des films barriere [film impermeable, consti- 
tuant une barriere qui empeche la difiiision du produit volatil vers le support sur Iequel 
le dispositif de difiiision est colle (peau, bois, metal, verre, etc...)] et des films permea- 
bles audit produit volatil, l'adhesion desdites couches entre elles etant assuree soit par 
une couche ou interface adhesive (interface intercouche), soit par un agent de collage 

30 incorpore dans au moins l'une desdites couches, Iequel dispositif comprend eventuel- 
lement sur la face expo see vers l'exterieure d'une desdites couches constituee soit d'un 
film permeable audit produit volatil, soit d'un film barriere, soit de ladhe couche de film 
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polymerique charge en produit volatil, une couche adhesive, apte a permettre 
I'adhesion dudit dispositif sur un support convenable. 

Conformement a Pinvention, ledit dispositif peut notamment se pre- 
senter selon Tune des formes suivantes : 
5 - ledit dispositif de difiiision de produit volatil selon 1' invention 

comprend un film polymerique charge en produit volatil, tel que defini ci-dessus, qui 
inchit un agent de collage, pris en sandwich entre deux couches de film permeable audit 
produit volatil, 

- ledit dispositif de diffusion de produit volatil selon 1'invention 
10 comprend un film polymerique charge en produit volatil, tel que defini ci-dessus, pris 

en sandwich entre deux couches de film permeable, I'adhesion desdites couches entre 
dies etant assuree par des couches ou interfaces adhesives permeables audit produit 
volatil. 

Lorsqu'il est prevu que ledit dispositif soit colle sur un support, il 
15 comprend en outre une interface adhesive, adaptee au support et protegee ; dans ce 
cas, ledit dispositif se presente sous l'une des formes suivantes : 

- ledit dispositif de diffusion de produit volatil selon Pinvention 
comprend un film polymerique charge en produit volatil, tel que defini ci-dessus, une 
interface adhesive intercouche, un film barriere, une deuxieme interface adhesive 

20 (dispositiffeupport) et un film protecteur, enlevable au moment de P application dudit 
dispositif de diffusion sur un support, 

- ledit dispositif de diffusion de produit volatil selon Pinvention 
comprend un film polymerique charge en produit volatil, tel que defini ci-dessus, pris 
en sandwich entre d'une part, une zone assurant la diffusion du principe actif vers 

25 1' atmosphere et constiruee d'une interface adhesive permeable au produit volatil et 
d'un film permeable au produit volatil et unprintable et de P autre cote, d'une zone 
barriere constiruee d'une interface adhesive et d'un film barriere assurant la non diffu- 
sion du produit volatil vers le support sur lequel ledit dispositif est colle, d'une inter- 
face adhesive (disposrtif/support) et d'un film de protection, enlevable au moment de 

30 Putilisation dudit dispositif 

Selon un autre mode de realisation avantageux dudit dispositif 
Iesdites couches ou interfaces adhesives sont discontinues. 
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Conformement a l'invention, et ce, de maniere non limitative : 

* les couches ou interfaces adhesives (intercouche ou 
dispositif/support), inertes chimiquement vis-a-vis dudit film polymerique charge en 
produit volatil, sont selectionnees parmi les polymeres acryliques, les polymeres 

5 vinyliques, le caoutchouc naturel ou synthetique, les silicones, les polyurethannes et 
I'ethylene/acetate de vinyle (EVA), 

* le film barriere est selectionne, de maniere non limitative, parmi les 
polyesters, les complexes de deux films de polyester, les complexes comprenant un film 
fin d'alurninium et les polycarbonates, 

10 * la feuille de protection, compatible avec l'adhesif selectionne est 

notamment choisi parmi les polyesters silicones, le papier silicone, le polyethylene 
haute ou basse denshe silicone, le polypropylene silicone et les supports (polyester, 
polypropylene, acetate de cellulose) metallises silicones, 

* ('agent de collage est selectionne parmi les agents tachyfiants, tels 
15 que colophane, colophane modifiee, les resines polyterpeniques, les resines de syrrthese 

issues du petrole, les resines phenoliques ou les terpenes phenoliques, 

* ledit film permeable au produit volatfl est notamment selectionne 
parmi les polyethylenes minces basse densite, les non-tisses, les papiers poreux et tout 
film plastique perfore, apte a laisser passer ledit produit volatil. 

20 * lesdites couches ou interfaces adhesives permeables audit produit 

volatil sont selectionnees parmi les acryliques ou acryliques modifies, les vinyliques ou 
vinyliques modifies, le caoutchouc naturel ou synthetique et les silicones. 

De maniere inattendue, de tels dispositifs permettent une diffusion 
contrdlee du produit volatil dans 1'atmosphere ; 80 % de la charge en produit volatil, 

25 inclus dans ledit film polymerique, est liberee, entre 8 et 9 heures, c'est-a-dire pendant 
une duree relativement courte. 

Egalement de maniere inattendue, lesdits dispositifs permettent une 
diffusion constante alors qu'il n'etait pas evident que de tels produits volatils puissent 
effectivement diffuser dans 1'atmosphere a partir des films polymeriques tels que definis 

30 ci-dessus. 

De tels dispositifs sont particulierement adaptes a la diffusion contro- 
lee sur une periode courte, 8-10 heures, d'une substance volatile dans 1'atmosphere. 
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A titre d'exemple non limitati£ ledh produit volatil est notamment 
selectionne parmi : 

- les insectifuges, tels que les huiles essentielles de basilic, de citron- 
nelle, de geranium, de lavande, ou des principes actifs tels que le rhodinol, le geraniol, 

5 le citronellol, le citronellal, le chral, le benzil, le benzylbenzoate, le N-butylacetanilide, 
l'indalone* le N,N-diethyl-m-toluamide, le dimetylcarbate, les derives du 
cyclohexanol, le 2-ethyl-2-butyl-l,3-propandiol, le 2 J 5-dimethyl-2,5-hexandiol et 
d'autres alcools superieurs, des phtalates, des butylesters d'acide bicarboxylique, le 
Deet, le butopyronoxyle ou 1'ethohexadiol et des melanges de ces differents composes ; 
10 - les insecticides tels que les permethrines ; et 

- des parfums, des huiles essentielles aromatiques et odoriferantes 
(thym, eucalyptus, niaouli, menthe, romarin etc..) et toutes compositions a partir de 
parfums. 

La presente invention a egalement pour objet l'application d'un film 
15 polymerique hydrophobe de type ethylene/acetate de vinyle (EVA) comportant 10 a 
50 %, de preference 15 a 50 %, d'inclusions hydrophiles formees a partir d'au moins 
un monomere hydrophile choisi dans le groupe qui comprend racrylamide, Tacrylate 
d'ethylene glycol, le methylol acrylamide, le diacetone acrylamide, 1'acide maleique, 
l'acide acryhque, 1'acide fumarique, I'acide itaconique, Tacrylate de propylene glycol, 
20 le methacrylate d'ethylene glycol, le methacrylamide, l'acide methacrylique, le metha- 
crylate de propylene glycol, le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de 
dimethylaminoethyle, la N-vmylpyrroIidone, l'acide vinylacetique, les acides vinyl- 
sulfoniques, a la preparation d'un disposhif de diffusion d'au moins un produit volatil 
dans ratmosphere. 

25 Outre les dispositions qui precedent, 1'invention comprend encore 

d'autres dispositions, qui ressortiront de la description qui va suivre, qui se refere a des 
exemples de mise en oeuvre du precede objet de la presente invention ainsi qu'aux 
dessins annexes, dans lesquels : 

- les figures 1 a 5 ilhistrent differents mode de realisation du dispositif 
30 de diffusion selon 1'invention, 

- la figure 6 represente la cinetique d'evaporation de l'essence de 
lavande a partir d'un film polymerique constitue d'un copoh/mere EVA a 32-38 % 



7 

d'acetate de vinyle, dans lequel 26 % d'acide acrylique sont greffes, a temperature 
ambiante, et 

- les figures 7 et 8 representent la cinetique d'evaporation de chron- 
nelle a partir d'un film polymerique tel que defini ci-dessus (voir figure 6). 

II doit etre bien entendu, toutefois, que ces exemples sont donnes 
uniquement a titre d'illustration de l'objet de 1'invention, dont ils ne constituent en 
aucune maniere une limitation. 

Conformement a 1'invention, ledit dispositif de diffusion peut se pre- 
senter sous Tune quelconque des formes suivantes, et ce, de maniere non limitative : 

- un dispositif de diffusion, de forme parallelepipedique, apte a etre 
coller sur un support quelconque, comprenant, en coupe, une couche © constituee 
d'un film polymerique tel que defini ci-dessus, dans lequel est piege au moins un pro- 
duit volatile et qui est capable de difluser ce dernier ,dans ratmosphere, un film 
barriere G> assurant la non-diffusion du produit volatil vers le support sur lequel le 
dispositif de difiusion est colle. Les couches 0 et O adherent entre elles par 
rintermediaire de la couche ©, constituee d'un adhesif ; une autre couche d'adhesif 
©, autocollant assure la fixation dudit dispositif de difiusion sur un support ; ladite 
couche ® est associee a une couche © constituee d'un film antiadherent de protection, 
enlevable au moment de l'utilisation dudit dispositif (figure 1). 

- un dispositif de difiusion, represente sous la forme d'une vue en 
coupe, comprenant une couche 0 constituee d'un film polymerique tel que defini ci- 
dessus, prise en sandwich entre deux couches ©, constituees chacune d'un film per- 
meable au produit volatil ; 1'adhesion des couches © et © entre elles, est assuree soit 
par un agent de collage incorpore dans la couche © (figure 2), soit par des couches ou 
interfaces adhesives ©, continues (figure 3) ou discontinues (figure 4) et permeables au 
produit volatil, inserees entre les couches © et ©. 

- un dispositif de difiusion, represente sous la forme d'une vue en 
coupe, comprenant une couche © constituee d'un film polymerique tel que defini ci- 
dessus, prise en sandwich entre d'une part une zone A assurant la difiusion du produit 
volatil vers ratmosphere, constituee d'un film permeable au produit volatil <8>, even- 
tuellement unprintable et adherent a la couche ©, par rintermediaire d'une couche ou 
interface adhesive © et de 1' autre cote de ladite couche ©, une zone barriere B, consti- 
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tuee d'une couche 0), formant barriere et empeehant la diffusion du produit volatil vers 
le support sur lequel ledit dispositif est colle, laquelle couche <3> est etroitement asso- 
ciee a la couche ®, par 1'intennediaire d'une couche ou interface adhesive © ; une 
autre couche d'adhesif ©, autocollant assure la fixation dudit dispositif de difiusion sur 
un support ; ladite couche © est associee a une couche © constituee d'un film anti- 
adherent de protection, enlevable au moment de 1'utilisation dudit dispositif (figure 5). 
EXEMPLE 1 : Dispositif de diffusion selon {'invention contenant de V essence de 
lavande. 

Le film polymerique est constitue d'un copolymere EVA a 32-38 % 
d'acetate de vinyle, dans lequel 26 % d'acide acrylique sont greffes ; ce copolymere 
denomme EVA 33/AA 26 est decrit dans la Demande Internationale PCT WO 
94/14425, ainsi que son procede de preparation 

La lavande est chargee dans ledit film au moment de rextrusion. Elle 
aurait pu Tetre par transfert comme egalement decrit dans ladite Demande Internatio- 
nale PCT. 

Le pourcentage de lavande par rapport audit film est de 10 % de son 
poids (soit en poids, 565 mg). 

La figure 6 et le Tableau I illustrent la cinetique d'evaporation de 
Pessence de lavande a partir d'un dispositif selon I'invention a 31°C. 
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TABLEAU I 

Cinetique d'evaporation de 1'essence de lavande a 3 1°C a partir d'un film charge en 
essence de lavande dans un dispositif selon la figure 1 . 
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EXEMPLE 2 : Dispositif de diffusion contenant de la citronnelle. 

Les conditions de preparation du film polymerique sont identiques a 
celles de l'exemple 1. 

Les figures 7 et 8 et les tableaux 11(1) et 0(2) illustrent la cinetique 
10 d'evaporation de la citronnelle (en mg) par rapport au temps. 

Dans ces exemples, les films polymeriques contiennent au depart 
10 % de Ieur poids d'essence de citronnelle. 
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tableau nm 

Cinetique d'evaporation de l'essence de ehronnelle a 31°C a partir d'un film charge en 

essence de citronnelle (1) 





Heures 


T>r\iAc 
irOlaS 


citronnelle evaporee 


Perte de poids de 
ia matnce ( /o) 


TO 


0 


6 1807 


0 0 




TI 


1 2 


6,0211 


ISO ft 


Z,JO 


T2 


2 


5 9775 






T3 


29 


5,9445 


236 20 


J,oZ 


T4 


43 


5,883 


297 7 




T5 


5 


5,866 


314 7 


c no 


T6 


62 


5,86 


320 7 


s io 


T7 


7 


5,842 


338,7 


S 48 


T8 


8 1 

a. . 


5,817 


363,7 


S 88 


T9 


9 


5,7942 


386,5 


6,25 


T10 


10 


5,78 


400,7 


6,48 


Til 


24 


5,6915 


489,2 


7,91 


T12 


25 


5,6685 


512,2 


8,29 


T13 


28 


5,6626 


518,1 


8,38 


T14 


30 


5,6617 


519,0 


8,40 


T15 


32 


5,6565 


524,2 


8,48 


T16 


48 


5,6331 


547,6 


8,86 


T17 


54 


5,6198 


560,9 


9,08 


T18 


58 


5,6144 


566,3 


9,16 



5 




11 

tableau nm 

Cinetique d'evaporation de I'essence de citroimelle a 31°C a partir d'un film charge en 

essence de citroimelle (2) 
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15 


3,5 


5,05 


O AO A 


3,96 


TA 
14 


4,7 


5,024o 


233,2 


4,44 


15 


7,7 


A O010 

4,yolo 


2/t>,2 


5,25 


16 


9,2 


4,975 


283,0 


5,38 


T7 


10 




289,0 


5,50 


T8 


24 


4,8745 


383,5 


7,29 


T9 


25 


4,8725 


385,5 


7,33 


T10 


27,5 


4,845 


413,0 


7,85 


Til 


29 


4,8571 


400,9 


7,62 


T12 


32 


4,8457 


412,3 


7,84 


T13 


34 


4,8445 


413,5 


7,86 


T14 


48 


4,8245 


433,5 


8,24 


T15 


52 


4,8204 


437,6 


8,32 


T16 


58 


4,8185 


439,5 8,36 



5 

Ainsi que cela ressort de ce qui precede, 1'invention ne se limite nul- 
lement a ceux de ses modes de mise en oeuvre, de realisation et d'application qui vien- 
nent d'etre decrits de facon plus explicate ; elle en embrasse au contraire toutes les 
variantes qui peuvent venir a l'esprit du technicien en la matiere, sans s'ecaiter du 
1 0 cadre, ni de la portee, de la presente invention. 



12 

REVENDICATIONS 

1°) Dispositif de difiusion d'au moins un produit volatil dans 
1'atmosphere, caracterise en ce que ledit dispositif comprend au moins une couche d'un 
film polymerique hydrophobe de type ethylene/acetate de vinyle (EVA) comportant 10 
5 a 50 %, de preference 1 5 a 50 %, d'inclusions hydropbiles formees a partir d'au moins 
un monomere hydrophile choisi dans le groupe qui comprend I'acrylamide, l'acryiate 
d'ethylene glycol, le methylol acrylamide, le diacetone acrylamide, I'acide maleique, 
I'acide acrylique, I'acide fumarique, 1'acide itaconique, l'acryiate de propylene glycol, 
le methacrylate d'ethylene glycol, le methacrylamide, I'acide methacrylique, le raetha- 

10 cryJate de propylene glycol, le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de 
dime^ylaminoethyle, la N-vinylpyrrolidone, I'acide vinylacetique, les acides vinyi- 
sulfoniques, dans laquelle est piegee au moins un produit volatil. 

2°) Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il ne 
comprend qu'une couche dudit film polymerique, dans lequel est inclus au moms un 

15 produit volatil, laquelle couche est incluse dans un contenant permeable audit produit 
volatil. 

3°) Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il est 
constitue d'un assemblage d'au moins deux couches superposees, 1'une desdits couches 
etant consthuee dudit film polymerique charge en produit volatil et 1'autre couche etant 

20 selectionnee dans le groupe constitue par des films barriere et des films permeables 
audit produit volatil, l'adhesion desdites couches entre elles etant assuree soh par une 
couche ou interface adhesive, soit par un agent de collage incorpore dans au moins 
Tune desdites couches. 

4°) Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 1 a 3, carac- 

25 terise en ce qu'il comprend sur la face exposee vers Texterieur d'une desdites couches 
constitute soh par un film permeable audit produit volatil, soit par un film barriere, soit 
par ladite couche de film polymerique charge en produit volatil, une couche adhesive 
apte a permettre l'adhesion dudit dispositif sur un support convenable. 

5°) Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 1, 3 ou 4, 

30 caracterise en ce qu'il comprend iedh film polymerique charge en produit volatil, une 
interface adhesive, un film barriere, une deuxieme interface adhesive et un film protec- 
teur, enlevable au moment de Putilisation dudit dispositif de difiusion. 
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6°) Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 3, caracte- 
rise en ce qu'il comprend ledit film polymerique charge en produit volatil, qui inclut un 
agent de collage, pris en sandwich entre deux couches de film permeable audit produit 
volatil. 

7°) Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 3, caracte- 
rise en ce qu'il comprend ledk film polymerique charge en produit volatil, pris en 
sandwich entre deux couches de film permeable, F adhesion desdites couches entre elles 
etant assuree par des couches ou interfaces adhesives permeables audit produit volatil. 

8°) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1, 3 ou 4, , 
caracterise en ce qu'il comprend ledk film polymerique charge en produit volatil, pris 
en sandwich entre d'une part, une zone assurant la diffusion du principe actif vers 
1' atmosphere et constituee d'une interface adhesive permeable au produit volatil et 
d'un film permeable au produit volatil et imprimable et de Fautre cote, d'une zone bar- 
riere constituee d'une interface adhesive et d'un film barriere assurant la non diffusion 
du produit volatil vers le support sur lequel ledit dispositif est colle, d'une interface 
adhesive et d'un film de protection enlevable au moment de Futilisation dudit dispositif 

9°) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 a 8, carac- 
terise en ce que lesdttes couches ou interfaces adhesives sont discontinues. 

10°) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 a 9, 
caracterise en ce que : 

* les couches ou interfaces adhesives, inertes chimiquement vis-a-vis 
dudh film polymerique charge en produit volatil, sont selectionnees parmi les poly- 
meres acryliques, les polymeres vinyliques, le caoutchouc nature! ou synthetique, les 
silicones, les polyurethannes et l'ethylene/acetate de vinyle (EVA), 

* le film barriere est selectionne parmi les polyesters, les complexes 
de deux films de polyester, les complexes comprenant un film fin d'aluminium et les 
polycarbonates, 

* la feuille de protection, compatible avec Fadhesif selectionne est 
notamment choisi parmi les polyesters silicones, le papier silicone, le polyethylene 
haute ou basse denshe silicone, le polypropylene silicone et les supports (polyester, 
polypropylene, acetate de cellulose) metallises silicones, 
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* I'agent de collage est selectionne parmi les agents tachyfiants, tels 
que colophane, colophane modifiee, les resines polyterpeniques, les resines de synthese 
issues du petrole, les resines phenoliques ou les terpenes phenoliques, 

* ledh film permeable au produit volatil est notamment selectionne 
5 parmi les polyethylenes minces basse densite, les non-tisses, les papiers poreux et tout 

film plastique perfore, apte a laisser passer ledit produit volatil, 

* lesdites couches ou interfaces adhesives permeables audit produit 
volatil sont selectionnees parmi les acryiiques ou acryliques modifies, les vinyliques ou 
vinyliques modifies, le caoutchouc nature! ou synthetique et les silicones. 

10 11°) Application d'un film polymerique hydrophobe de type ethy- 

lene/acetate de vinyle (EVA) comportant 10 a 50%, de preference 15 a 50%, 
d'inclusions hydrophiles foimees a partir d'au moins un monomere hydrophile choisi 
dans le groupe qui comprend racrylamide, Tacrylate d'ethylene glycol, le methylol 
acrylamide, le diacetone acrylamide, Tacide maieique, l'acide acrylique, I'acide fumari- 

15 que, l'acide haconique, l'acrylate de propylene glycol, le methacrylate d'ethylene 
glycol, le methacrylamide, I'acide methacrylique, le methacrylate de propylene glycol, 
le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de dimethylaminoethyle, la N-vinyl- 
pyrrolidone, I'acide vinylacetique, les acides vinylsulfoniques, a la preparation d'un 
dispositif de diffusion d'au moins un produit volatil dans l'atmosphere. 



1/5 




FIGDRE 3 



2/5 



1 : ! I s 1 li ' j f 1 



1 :■ I i 



! I® 




FIGURE 4 





FIGURE 5 



3/5 




5/5 




(6ui) apsuuoqp ap oouassg 



INSTITUT NATIONAL 
deb 

PROPRIETY 1NDUSTRIELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 

PRELIMINAIRE 

etabli sur la base des dernieres revendications 
deposees araat le commencement de la recherche 



FA 527380 
FR 9602967 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categoric 



Ckatwa do document avec indication, ea eas de 
des parties 




D,A 



FR-A-2 348 238 (COMMISARIAT A L'ENERGIE 
ATOM I QUE) 10 Novembre 1977 

* revendications * 

EP-A-0 009 423 (COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOMIQUE) 2 Avril 1980 

* revendications * 

WO-A-93 00115 (FISCHEL GHODSIAN FARIBA) 7 
Janvier 1993 

* revendications; exemples 1-5 * 

EP-A-0 348 970 (DOW CORNING) 3 Janvier 
1990 

* revendications; exemples * 

WO-A-94 14425 (COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOMIQUE ;IST1N MICHEL (FR); GROGNET JEAN 
MAR) 7 Juillet 1994 

* le document en entier * 



1-11 



1-11 



1-11 



1-11 



DOMAESES TECHNIQUES 
BECHERCHES (iM-O-t) 



A61L 



t#irl i ■ listen 

6 Decembre 1996 



ESPINOSA, M 



CATEGOME DES DOCUMENTS CITES 

X : prfcafitraatat powwat a M sail 

Y : pnticaficnaKBt patiacst a onbiiiiwi m • 

aatre ■DcaoMat le b ariae cattgorie 
A : patoat i rcacaatrc rai 



O: 
P:*> 



I tale 



T : taeorie mi priodpc i h. but it rnvcattsa 
E : aaaaacK de Iran* Maefidaat faa* das* aatWoac 
i b ate tt iadt tt %m o'a etc pottle t>"i cctte date 
' tt iifto am a. tri une fate pastcriearc 
D : dtt dans to lemaadc 
L : dtc poor futtns raisoos 

* : nuance de b arise fanulle, docaacat 



